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"Klebemasse fur medizinische Zwecke" 



Priori tat: 8. Juni 1977, V.St.A., Br. 804 673 



Patentan s p r li c h e 

1. Klebemasse fur medizinische Zwecke, enthaltend ein im 
wesentlichen homogenes Gemisch aus etwa 15 "bis etwa 40 
Gewichtsprozent Guarmehl, Johanniskernmehl oder Gemischen 
davon, 0 "bis etwa 25 Gewichtsprozent Pektin, Karayagummi 
Oder Gemischen davon, wobei die Gesamtmenge aus Guarmehl, 
Johanniskeriimehl, Karayagummi und Pektin etwa 20 bis etwa 
55 Gewichtsprozent betragt, etwa 40 bis etwa 60 Gewichts- 
prozent eines Haftklebers und als kohasionsverstarkendes 
Mittel, etwa 2 bis etwa 12 Gewichtsprozent eines inerten, 
natiirlichen oder synthetischen Pasermaterials oder etwa 
10 bis etwa 30 Gewichtsprozent fein verteilte Cellulose, 
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fein verteiltes, im we sent lichen wasserunl6slich.es, vei^- 
netztes Dextrai, fein verteilte, im wesentlichen wasser- 
unlosliche, vernetzte Natriumcarboxymethylcellulose Oder 
fein verteilte, im wesentlichen wasserunlosliche Starke- 
Acrylnitril-Pf ropf copolymer! sate . 

Masse nach Anspruch 1 , dadurch g e k e n n - 
z e i c h n e t, dass sie als Haftkleber ein niedermole- 
kulares Polyisobutylen mit his zu etwa 30 Gewichtsprozent 
eines Elastomer en, bei dem es sich urn ein Polyisobutylen 
mittleren Molekulargewichts oder urn Butylkautschuk handelt 
entbait . 

Masse nach Anspruch 2, dad.urch g e k e n n - 
zeichnet, dass sie als Haftkleber ein Gemisch aus 
einem niedermolekularen Polyisobutylen mit einem Vis- 
kositats-Molekulargewichtsmittel von etwa 36 000 bis etwa 
58 000 auf der Flory-Skala und Butylkautschuk mit einem. 
Viskositats-Molekulargewichtsmittel von etwa 300 000 bis 
etwa 4-50 000 auf der Flory-Skala enthalt, wobei das Poly- 
isobutylen und der Butylkautschuk in einem Verhaltnis 
von etwa 3:1 bis etwa 5:1 1 bezogen auf das Gewicht, ver- 
einigt sind. 

Masse nach Anspruch 3, d a d u r c h g e k e n n - 
zeichnet, dass sie als kohasionsverstarkendes 
Mittel etwa 2 bis etwa 12 Gewichtsprozent Baumwolle ent- 
halt. 

Masse nach Anspruch 4, d a d u r c h gekenn- 
zeichhet, dass sie etwa 15 bis etwa 40 Gewichts- 
prozent Guarmehl, 0 bis 25 Gewichtsprozent Pektin, wobei 
die Gesamtmenge an Guarmehl und Pektin etwa 35 "bis etwa 
55 Gewichtsprozent betragt, und etwa 45 bis etwa 55 Ge- 
wichtsprozent des Gemisches aus dem niedermolekularen 
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Polyisobutylen und dem Butylkautscbuk enthalt, wobei das 
Gewichts verbal tnis von Polyisobutylen und Butylkautscbuk 
etwa 4:1, bezogen auf das Gewicht, betragt. 

Masse nach Anspruch 5> dadurch gekennzeich- 
n e t, dass sie etwa 5 Gewichtsprozent Baumwolle, etwa 
28,5 Gewichtsprozent Guarmehl, etwa 19 Gewichtsprozent Fek- 
tin und etwa 47,5 Gewichtsprozent eines 4:1-Gemisches 
aus Polyisobutylen mit einem Viskositats-Molekularge- 
wichtsmittel von etwa 36 000 bis etwa 45 000 auf der 
Flory-Skala und Butylkautscbuk mit einem Viskositats- 
Molekulargewichtsmittel von etwa 425 000 auf der Plory- 
Skala enthalt • 

Masse nach Anspruch 3,dadurch gekenn- 
zeichnet, dass sie als kohasionsverstarkendes 
Mittel etwa 10 bis etwa 30 Gewichtsprozent fein verteilte, 
gereinigte Holzcellulose enthalt. 

Masse nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
n e t, dass sie etwa 15 ^is etwa 40 Gewichtsprozent Guar- 
mehl, 0 bis 25 Gewichtsprozent Pektin, wobei r die Gesamt- 
menge an Guarmehl und Pektin etwa 20 bis 45 Gewichtspro- 
zent betragt, und etwa 45 bis etwa 55 Gewichtsproeznt des 
Gemisches aus niedermolekularem Polyisobutylen und Butyl- 
kautscbuk enthalt, wobei das Verhaltnis von niedermole- 
kularem Polyisobutylen zu Butylkautscbuk etwa 4:^1 , bezogen 
auf das Gewicht, betragt^ 

Masse nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
z e ichne t, dass sie etwa 20 Gewichtsprozent fein 
verteilte, gereinigte Holzcellulose, etwa 30 Gewichtspro- 
zent Guarmehl und etwa 50 Gewichtsprozent eines 4:1-Ge- 
misches aus Polyisobutylen mit einem Viskositats-Molekular- 
gewichtsmittel von etwa 36 000 bis* etwa 45 000 auf der 
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1 Flory-Skala und Butylkautschuk mit einem Viskositats- 

Molekulargewichtsmittel von etwa 425 000 auf der Flory- 
Skala enthalt. 

S 10. Hautschranke, dadurch gekennzeichnet, 
dass sie eine Masse nach Anspruch 1 aufweist, wobei ein 
dunner, kontinuierlicher Oder diskontinuierlicher Poly- 
merfilm auf eine Oberflache der Masse aufgebracht ist. 

10 ' 11. Ostomievorrichtung, dadurch g e k e n n z e i c h- 

n e t, dass sie die Hautschranke nach Anspruch 10 aufweist, 
wobei sur Anpassung der Vor r i e lit ung rund urn das Stoma ein 
dauerhaf t an den Polymerf ilm gebundener Ostomief lansch 
und eine Offnung in der Hautschranke vorgesehen sind. 

15 

12. Ostomiedichtring, dadurch gekennzeich- 
n e t, dass er eine Klebemasse nach Anspruch 1 aufweist, 
die so geformt ist, dass sie rund urn das Stoma passt und 
eine Ostomievorrichtung am Korper Oder an einer Haut- 

20 schranke festhalt. 

13. Ostomievorrichtung, gekennzeichne t durch 
einen Flansch, wobei eine Klebemasse nach Anspruch 1 
dauerhaf t an die Seite des Flansches, der an den Korper 

25 befestigt ist, gebundeh ist. 

14. Ostomievorrichtung, gekennzeichn e t ft durch 
einen Ostomiebeutel mit einer Auf lageplatte , wobei eine V 
Klebemasse nach Anspruch 1 dauerhaf t an die Auf lageplatte 

30 gebunden ist. 



35 
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u*Z.: M 75S 
Case: 673-S 
E.R. SQUIBB & SONS, INC 
Princeton, EL J. , V.St.A. 



"Klebemasse fiir medizinische Zwecke" 



Grossere cbirurgische Eingriffe im Abdominalbereich bei 
einer Reilie von Erkrankungen, bei denen verscliiedene Teile 
des Magen-Darm- und Harnstrakts betroffen sind, konnen dazu 
fiihren, dass beim Patienten ein abdominales Stoma zuriick- 
bleibt. 

Die drei hauf igsten Arten'von abdominal en Stomata ergeben 
sicb bei Colostomies Ileostomie und ilealer Leitung. Im Pall 
von Ileostomies ilealer Leitung und vielen Colorftomieopera- 
tionen ist der Patient nicht in der Lage, den Durchtritt von 
Korperausscheidungen zu kontrollieren. Er muss sich daher 
auf eine Vorrichtung verlassen, die zum Sammeln der Aus- 
scheidungsprodukte am Korper befestigt ist. 

Fiir di,esen Zweck warden bisber verschiedene Systeme ange- 
wendet. ITormalerweise verwenden Colostomiepatienten eine 
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Einwegvorrichtung, die aus ein oder zwei Teilen besteht. 
Bei einer derartigen Einwegvorrichtung kann der Sack Oder 
Beutel nach einmaliger Verwendung weggeworf en werden. Pur 
diesen Zweck eignet sich ein an samtlichen Kanten dicht 
verschlossener Sack, der nur eine Offnung fur das Stoma 
aufweist. Die zweiteilige derartige Einheit fur den ein- 
maligen Gebrauch besteht aus einem solchen Sack oder Beutel , 
der an einem Bef estigungsring, der durch einen Gurt gehalten 
wird, aufgehangt ist. Die einteilige Einheit zum einmaligen 
Gebrauch besteht aus einem Einwegsack mit einer haftenden 
Auf lageplatte , die direkt am Korper befestigt wird (vgl. 
US-PS 3 055 368), aus einem Einwegsack mit einer Bef estigungs- 
scheibe,die von einem Gurt gehalten wird und die einen Dicht- 
ring aus . Karayagummi oder Glycerin aufweisen kann (vgl. US-PS 
3 302 647), oder aus einem Einwegsack, der von einem Dicht- 
ring aus Karayagummi und Glycerin, einem Haftring und einem 
Gurt gehalten wird (vgl. US-PS 3 351 061). 

Personen mit Ileostomie Oder einein Harnstoma verwenden nor- 
malerweise ein dauerhaftes, d.h. wiederverwendbares, System 
oder ein halb-dauerhaf tes System. Dieser Ausdruck bezieht 
sich auf die Tatsache, dass der Sack bzw. Beutel zum Sammeln 
der Ausscheidungen am Boden e in Vent il oder eine andere Schliess- 
vorrichtung aufweist.. Dadurch wird es moglich, dass die 
Einheit mehrere Tage am Korper bleibt. Auch diese Systeme 
stehen ein- oder zweiteilig zur Verfiigung. 

Die einteilige, wiederverwendbare Einheit besteht aus einem 
Sack mit einem Ventil am Boden oder einer anderen Yerschliess- 
vorrichtung und einer dauerhaft verbundenen Kautschuk- oder 
Kunsts toff auf lageplatte. Die Auflageplatte hat eine zentrale 
Offnung flic das Stoma und kann direkt mittels Latex-Zement 
oder einer doppelseitigen Haftkleberscheibe an den Korper 
befestigt werden. Es ist auch ublich, die Auflageplatte 
haftend an eine Hautschranke, die passexxd urn das Stoma ange- 
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ordnet ist, und nicht direkt auf die Haut auf zubringen. 
Zur grosseren Sicherheit kann eine Pressplatte mit einer 
Gurtbef estigung und einem Kunststoff- oder Metallring, der 
zwischen die Auf lageplatte und den Beutel passt, verwendet 
werden. JTach einigen Tagen wird die Klebebindung zwischen 
der Auflageplatte und dem Korper Oder der Hautschranke 
schwach, worauf die Einheit entfernt wird. Nach Reinigung 
und Entf ernung des restlichen Klebstoff s von der Auflageplatte 
kann die Einheit wieder verwendet werden. Schliesslich 
muss die gesamte Einheit mit Ausnahme der Druckplatte auf- 
grund von Verschleiss oder Geruchbildung im Beutel ver- 
worfen werden. 

Einteilige, halb-dauerhaf te Einheiten zur Verwendung bei 
Stoma ta nach Ileostomie weisen einenKaraya-Dichtring auf , 
der an die Auflageplatte gebunden ist. Derartige Vorrichtungen 
sind im Handel erhaltlich. 

Die zweiteilige, wiederverwendbare Einheit besteht aus einem 
Kautschukf lansch mit einer Offnung fur das Stoma, der direkt 
auf den KSxper oder auf eine Hautschranke geklebt ist, und 
einem separaten, dicht am Elansch anliegenden Beutel mit einem 
Bddenventil oder einer anderen VerschluBvorrichtung. 

In der US-PS 3 339 546 ist eine Binde beschrieben, die eine 
Haftschicht aus einem Gemisch aus Gelatine, Pektin, Natrium- 
carboxymethylcellulose und Polyisobutylen und einen wasser- 
unloslichen Polyethylenf ilm aufweist. Diese Binde wird gegen- 
wartig von Ostomiepatienten als Hautschranke (skin barrier) 
verwendet und ist auch mit einem dauerhaf t bef estigten Elansch 
erhaltlich. 

Andere handelsiibliche Hautschranken enthalten zwischen zwei 
Haftschichten eine Gewebenetzschicht oder Polyethylenverbund- 
bahnen. Die Haftschichten enthalten einen ublichen Haftkleber 
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und ein Hydrokolloid. 

Es wurde versucht, weitere Ostomiedichtringe aus Materialien, 
die nicht dem Karaya-Glyceringel der US-PS 3 302 647 ent- 
sprechen, zu entwickeln. Beispielsweise ist in der US-PS 
3 612 053 ein Ostomiedichtring beschrieben, der aus einem 
mit 01 gestreckten Blockcopolymerisat besteht, wobei auf 
einer Seite ein mit Wasser aktivierbarer* Klebstof f auf gebracht 
ist. In den US-PS 3 712 304 und 3 799 166 sind Ostomie- 
dichtungen aus Starke und mit Glyoxal vernetzter gelatini- 
sierter Starke beschrieben. Die US-PS 3 878 847 beschreibt 
eine diinne Membrane, die das Stoma beriihrt. Aus der US-PS 
3 908 658 ist eine Ostomiedichtung bekannt, die aus einem 
Gel aus einem Mineralol, einem Styrol-Isobutylen-Copoly- 
merisat und einem Ethylen-Vinylacetat-Copolymerisat besteht. 
Die US-PSen 3 877 431 und 3 980 084 beschreiben Ostomie- 
dichtungen aus polymeren Materialien. 

Die Erfindung betrifft eine verbesserte Klebemasse, die 
insbesondere zur Verwendung auf dem Gebiet der Ostomie 
geeignet ist. 

Die Klebemasse der Erf indung besteht aus einem Gemisch aus 
einem Hydrokolloidgummi, einem Haftkleber und einem Mittel, 
das die Kohasionskraf t der Masse erhoht. Bei diesem kohasions- 
verstarkenden Mittel handelt es sich urn ein inertes, na- 
tiirliches oder synthetisches Fasermaterial » fein verteilte, 
gereinigte Holzcellulose , vernetztes Dextran, vernetzte 
Carboxymethylcellulose oder Starke-Acrylnitril-Pfropf copoly- ( - 
merisate. , 

Fur das Gebiet der Ostomie wertvolle Klebemassenmussen ver- 
schieden Eigenschaften aufweisen. Da die Massen in Kontakt 
mit dem Korper rund um das Stoma gelangen, diirfen sie keine 
Bestandteile enthalten, die die Haut in diesem bereits em- 
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pf indlichen Bereich reizen. 

Venn die Klebemasse als Hautschranke verwendet wird, muss 
sie in der Lage sein, das Gewichi der daran befestigten ein- 
oder zweiteiligen Vorrichtung zu halten und eine Entfernung 
der Vorrichtung zur Beseitigung oder zur Reinigung ermoglichen, 
ohne dass die Schranke (Trennschicht) von der Haut entfernt 
wird. Aus wirtschaftlichen und medizinischen Gesichtspunkten 
ist es wunschensvrert, dass eine Haut schranke mindestens 
1 Woche lang an Qrt und Stelle verbleibt. 

Die Klebemasse, die entweder nach Verformung zu Dichtringen 
als Hautschranke verwendet oder direkt auf die Auflageplatte 
einer einteiligen Vorrichtung oder das Flans chelement einer 
zweiteiligen Yorrichtung auf gebracht wird, muss gegeniiber einem 
Verschleiss, der durch aus dem Stoma auslaufende Flussigjceit 
verursacht wird, bestandig sein. Inshesondere ist bei Harn- 
stomata, Ileostomie oder "nasser" Colostomie die ausstromende 
Fliissigkeit stark atzend und kann den Klebstoff angreifen, 
was ein Versagen der Binde hervorruft. Ferner kann das teil- 
weise geloste Klebematerial in den Beutel fliessen und dabei 
das Ablaufventil am Boden verstopf en. Ferner wird durch 
einen VerschleiB des Klebstoff s auch bewirkt, dass die 
korrodierende Fliissigkeit in Kontakt mit der Haut kommt und 
schwere Reizungen hervorruft. 

Wie vorstehend erlautert, fuhrten biserhige Versuche zur 
Entwicklung von Klebemassen mit den genannten Efgenschaf ten * 
dazu, dass den Klebemassen verschiedene Hydrokolloidgummen 
einverleibt wurden. Es wurde angenommen, dass diese Hydro- 
kolloidmaterialien Feuchtigjceit, wie Schweiss, absorbieren 
und der Masse eine Feuchthaftung verleihen. Es war auch be- 
kannt, dass die Kohasionsfestigkeit der Klebemassen einen 
wichtigen Faktor darstellt. Diese Verfestigung wurde, wie 
vorstehend erlautert, durch die Anwesenheit eines ausseren 
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1 Polymerf ilms oder eine. zwischen die Klebemasse angeordnete 
Gewebenetzschicht oder Polyethylenverbundbahn erreicht. 

Es wurde nunmehr erf indungsgemass f estgestellt, dass 
5 eine Klebemasse, die eine lang ahhaltende Haftwirkung als 
auch eine ausreichende Kohasionsf estigkeit aufweist, er~ 
halten werden kann, indem man bestimmte I^ydrokolloidgummen, 
Haftkleber und kohasionsverstarkende Mittel verwendet. Es 
wurde festgestellt, dass bestimmte HydrokolloidgnTmrnen zwar 
1 0 die Pahigkeit zur Absorption von Oberflachenf euchtigjceit, 
wie Schweiss, haben, jedoch nicht zur Verwendung in der- 
artigen Massen geeignet si-ridy da sie zu rasch quell en and 
sich in eine weiche, gelatinose Masse verwandeln. Durch diese 
Quellung und den Konsistenzverlust wird ein Terschleifl und 
15 ein Zerfall der Klebemasse verursacht. 

Deshalb soil die Hydrokolloidgummikomponente der erfindungs- 
gemassen Klebemasse eine grosse Kapazitat zur Feuchtigkeits- 
absorption aufweisen, eine Feuchthaf tung bewirken und relativ 

20 langsam hydratisieren und quellen, so dass kein Zerfall der 
Klebemasse hervorgerufeh wird. Guarmehl, Johanniskernmehl 
und Gemische davon haben sich hierfiir als geeignet erwiesen, 
wobei Guarmehl besonders bevorzugt wird, Diese Gummen sind 
in Mengen von etwa 15 bis etwa 40 Gewichtsprozent der Klebe- 

25 massen vorhanden. 

Ferner kann die erf indungsgemasse Klebemasse ein*weiteres 
Gummi mit lindernden oder heilenden Eigenschaf ten enthalten. * 
Hierfiir haben sich Pektin, Karayagummi und Gemische davon 
30 als geeignet erwiesen, wobei Pektin bevorzugt wird. Diese 
Gummen konnen in Mengen von 0 bis etwa 25 Gewichtsprozent, 
bezogen auf die Klebemasse, vorhanden sein, wobei die Gesamt- , 
menge der Gummen in der Klebemasse etwa 25 bis etwa 55 Ge- 
wichtsprozent betragt. 

35 
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Die Haftkleberkomp orient e der erfindungsgemassen Masse 
bewirkt eine Trockenhaftung und halt die gesamte Masse 
zusammen. Pur die sen Zweck eignen sich verscMedene na- 
turliche oder synthetische viskose Substanzen, die ent- 
weder.selbst trockenklebrig sind Oder diese Eigenschaft 
nach Zugabe eines Weichmachers, wie natxirlichem Kautschuk,' 
Silikonkautschuk, Acrylnitrilkautschuk, Polyurethankautsch.uk 
Oder Polyisobutylenen, entwickeln. Niedermolekulare Poly- 
isobutylene mit einem Viskositats-Molekulargewichtsmittel 
von etwa 36 000 bis etwa 58 000 (Fiery) werden bevorzugt. 
Derartige polyisobutylene werden von der Exxon Co. unter 
der Bezeichnung Vistanex LM-MS und LM-MH vertrieben. Ge- 
gebenenfalls konnen zur Steigerung der Elastizitat und der 
Zerreissf estigkeit der Klebemasse elastomere Polymerisate , 
wie Polyisobutylene mittleren Molekulargewichts mit einem 
Viskositats-Molekulargewichtsmittel von etwa 1 150 000 bis 
1 600 000 (Plory), oder Butylkautschuk, d.h. ein Copoly- 
merisat aus Isobutylen mit einer untergeordneten Menge an 
Isopren mit einem Viskositats-Molekularjgewichtsmittel von 
etwa 300 000 bis etwa 450 000 (Plory), zugesetzt werden. 
Butylkautschuk mit einem Viskositats-Molekulargewichtsmittel 
von etwa 425 000 (handelsublich als Grad 077) wird bevorzugt. 
Das Elastomere kann in Mengen bis zu etwa 30 Gewichtsprozent 
des Haftklebers zugesetzt werden. Der Haftkleber und das 
gegebenenfalls zugesetzte Elastomere konnen zusammen etwa 
40 bis etwa 60 Gewichtsprozent der Klebemasse betragen. 
Vorzugsweise werden der niedermolekulare Polyisob^tylen- 
Haf tkleber und das hohermolekulare Butylkautschuk-Elastomer 
in einem Gewichtsverhaltnis von etwa 3^1 bis etwa 5:1 und 
vorzugsweise von 4:1 verwendet. Diese kombinierten Bestand- 
teile macben etwa 45 bis etwa 55 Gewichtsprozent der ge- 
. samten Klebemasse aus. 

Das kohasionsverstarkende Mittel bewirkt in der Klebemasse 
eine Erhohung der Zerreissf estigkeit, eine Verminderung 
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der Neigung zu Verschleiss und Zerf all durch Absorption von 
Feuchtigkeit, wodurcb das Quellen der 3ydrokolloidguinmen 
und ein "Sickern" (oozing) verbindert wird* 
Diese Erscbeinung ist auf den kalten Pluss des Polyiso- 
butylens zuriickzufuhren nnd erfolgt, wenn die ELebemasse 
mehrere Monate gelagert wird. Das Sickern tritt verstarkt 
auf, wenn die ELebemasse erwaxmt oder mit J'-Strahlen be- 
strablt wird. 

Entsprecbende Materialien zur Verwendung als kohasionsver- 
starkende Mittel sind naturlicbe mid syntbetische inerte 
Pasermaterialien, wie Baumwolle und Polyesterf asarn atis 
Terepbthalsaure und Ethylenglykol (Dacron), fein vert eilte 
C el lul o s ema t er i ali en unter ELnschluss von gereinigter Holz- 
cellulose, wie das Handel sprodukt Solka-Ploc, und mikrokristal- 
line Cellulose, wie das Handel sprodukt Avicel, fein yerteil- 
tes, im wesentlichen wasserunloslicbes , vernetztes Dextran, 
wie das Handel sprodukt Sephadex, fein verteilte, im wesent- 
licben wasserunlosliche, vernetzte Watriumcarboxymethyl- 
cellulose, wie das Handelsprodukt Aqualon oder das in der 
TJS-PS 3 589 364- bescbriebene und von der Tbe Buckeye Cellulose 
Corp. vertriebene Produkt, und fein verteilte, im wesentlicben 
wasserunloslicbe Starke-Acrylnitril-Pf ropf copolymerisate , 
wie die in der US-PS 3 661 815 bescbriebenen und von der 
Grain Processing Corp. vertriebenen Produkte. Das Faser- 
material wird in Hengen von etwa 2 bis etwa 12 Gewichts- 
prozent der ELebemasse und die Cellulose, das vernetzte 
Dextran, die vernetzte Na tr iumc arb oxyme thylc ellul o s e oder 
die Starke-Acrylnitril-PfrOpfcopolyerisate in Mengen von 
etwa 10 bis 30 Gewichtsprozent der KLebemasse verwendet. 
Baumwolle und gereinigte Holzcellulose werden als kohasions- 
verstarkende Mittel bevorzugt. 

Geringe Mengen, d.h. weniger als 5 Gewichtsprozent der 
ELebemasse, an anderen Bestandteilen konnen ebenfalls vor- 
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handen sein. Beispielsweise konnen Weichmacher, wie ein 
Mineralol, Antioxidationsmittel, wie butyliertes Hydroxy- 
anisol, desodorierende Mittel Oder Aromastoffe zugesetzt 
werden. 

Die KLebemasse wird hergestellt, indem man unter Verwendung 
eines Hochleistungsmischers, beispielsweise eines Kneters 
Oder eines Mischers mit Sigmaschauf ein, eine homogene Dis- 
persion der Haftkleberkomponente und des Elastomeren her- 
stellt. Die Hydrokolloidgummen, das haftverstarkende Mittel 
und die eventuellen weiteren Bestandteile werden zugesetzt. 
Das Mischen wird "bis zur Bildung eines homogenen Teigs 
fortgesetzt. Eine andere Moglichkeit besteht darin, das 
Elastomer durch mehrminutiges Vermischen zunachst zu zer- 
kleinern, einen Teil des Haftklebers und die anderen Be- 
standteile zuzusetzen und zu vermischen, bis eine homogene 
Masse -gebildet wird. Der Rest des Haftklebers wird sodann 
zugesetzt. Anschliessend wird bis zur Bildung eines homogenen 
Teigs weiter vermischt. Dieser Teig kann dann je nach 
Wunsch extrudiert und verf ormt werden. 

Gegebenenfalls kann ein dunner, kontinuierlicher oder dis- 
kontinuierlicher Pilm aus Polymermaterial , wie Polyethylen, 
Polyurethan, PVC oder PVDC, auf eine Seite des KLebematerials 
aufgebracht werden, wie aus der US-PS 3 33? 5*6 hervorgeht. 
Dieser Pilm ist in einer Starke von etwa 0,025 bis etwa 
0,25 mm (etwa 1,0 bis etwa 10,0 mil) vorhanden. Dieser Pilm 
erhoht naturlich den Zusammenhalt (Kohasivitat 5 der KLebe- 
masse. Die der Klebemasse zugewandte Seite oder beide Seiten, 
sofern der Pilm weggelassen wird, werden mit einem Stuck 
silikonbeschichtetem Ablosepapier bedeckt. Ein Plansch 
kann direkt auf dieser Hautschranke zur Verwendung fur 
Ostomiepatienten, die ein zweiteiliges System bevorzugen, 
angebracht werden. 
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Die verbesserte Klebemasse kann auch verformt werden, so 
dass sie als Ostomiedichtring verwendet werden kann. 

Die verbesserte Klebemasse, die mit oder ohne Aussenschicht 
aus Polymerfilm vorliegt, kann auch an die Auflageplatte 
Oder Bef estigungsscheibe eines Ostomiebeutels (ygl. US-PSen 
3 302 64? und 3 351 061 ) gebunden werden. Ferner kann die 
verbesserte Klebemasse ohne die aussere Polymerschicht direkt 
auf einen Ostomiebeutel (vgl. US-PS 3 055 368) aufgebracht 
werden. 

Die vorstehehden Ausfiibrxingen be Ziehen sich insbesondere 
auf die Eignung der erf indungsgemassen Klebemasse auf dem 
Gebiet der Ostomie. Diese Masse, eignet sich aber auch zum 
Einsatz fur verwandte medizinische Zwecke. Beispielsweise 
kann die Klebemasse zur Befestigung von verschiedenen 
Vorrichtungen am Korper verwendet werden, wie Katheter, 
elektronische Sonden xind Wunddrainagesysteme (vgl. US-PSen 
3 568 675 und 3 954 105),. Ferner konnen sie direkt auf ein 
subkutanes Ulcus aufgebracht werden. Die Klebemassen der 
Erf indung konnen durch f -Strahlung sterilisiert werden. 

Bevorzugte Klebemassen der Erfindung enthalten etwa 2 bis 
etwa 12 Gewichtsprozent Baumwolle oder etwa 10 bis etwa 30 
Gewichtsprozent fein yerteilte, gereinigte Holzcellulose als 
kohasionsverstarkendes Mittel,etwa 15 bis etwa 40 Gewichts- 
prozent Guarmehl, etwa 0 bis etwa 25 Gewichtsprozent Pektin, 
wobei die Gesamtmenge von Guarmehl und Pektin bei Verwendung 
von Baumwolle als kohasionsverstarkendes Mi ttel etwa 35 bis. 
etwa 55 Gewichtsprozent und bei Verwendung von Holzcellulose 
als kohasionsverstarkendesMittel etwa 20 bis etwa 45 Ge- 
wichtsprozent betragt, und etwa 45 bis etwa 55 Gewichts- 
prozent des Gemisches aus niedermolekularem Polyisobutylen 
und Butylkautschuk, wobei das Gewichtsverhaltnis von nieder- 
molekularem Isobutylen zu Butylkautschuk etwa 4:1 betragt.. 
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Die Beispiele erlautern die Erfindung. Durch gering- 
f ugige Variationen der Mengen der angewendeten Bestand- 
teile las sen sich andere entsprechen.de Klebemassen er- 
halten. 

Beispiell 

Aus f olgenden Bestandteilen wird eine KLehemasse herge- 
stellt: 

Bestandteile Gewichtsteile 

Polyisohutylen mit einem 
Viskositats-Molekulargewichts- 
mittel ( Flory) von 36 000 Ms 

45 000 (Vistanex LM-MS, Exxon) 40 

15 Butylkautschuk mit einem Viskosi- 

tats-Molekulargewichtsmittel 

(Flory) von 425 000 (Exxon Grad 077) 10 

Hochwertiges, extra fein pulveri- 

siertes Guaxmehl (Jaguar A-40-I\ 

Stein Hall Co.) 30 



10 



20 



Fein verteilte, gereinigte Holz- 
cellulose (Solka Floe BW-100, 

Brown Co.) 20 



100 

25 2 kg Btttylkautsch.uk werden durch 2- "bis 5-miniitiges 

Vermischen in einem Kneter zerkleinert* Nach Zusatz von 
4 kg niedermolekularem Polyisohutylen wird 2 bis 5 Minuten 
mit dem Butylkautschuk vermischt. Anschlies send werden 
6 kg Guarmehl und 4 kg fein verteilte , gereinigte Holz- 

30 cellulose in einem Pulvermischer vereinigt. Das erhaltene 

Pulver wird zu dem Gemisch aus Polyisohutylen und Butyl- 
kautschuk gegehen. Das Mischen der Bestandteile wird his 
zur Bildttng einer homogenen Masse fortgesetzt, wohei das 
Polyisohutylen und der Butylkautschuk vollstandig unter- 

35 einander dispergiert sind (etwa 10 his 20 Minuten). Die 
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restlichen 4- kg des niedermolekular n Polyisobutylens 
werden zugesetzt. Der Mischvorgang wird "bis zur Bildung 
eines homogenen Teigs (etwa 10 "bis 20 Minuten) fortge- 
setzt. 

Diese Teigmasse wird nocli in hLeissem und weichem Zustand 
extrudiert und flach gepresst. Eine Pblyethylenf olie von 
0,038 mm (1,5 mil) Starke wird auf eine Seite gepresst. 
Die andere Seite wird mit einem silikonbesciiichteten Ab- 
losepapier uberzogen. Die erhaltene Matte wird auf die 
gewiinschte Form zuge sctim". tten . 

Beispiele 2 bis 26 

Gemass Beispiel 1 werden unter Verwendung der nachstehend 
angegebenen Bestandteile weitere erfindungsgemasse Klebe- 
massen hergestellt. Die Prozentangaben beziehen sich dabei 
auf . das Gewicht* 
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Bei spiel' 27 

Aus den nachstehend angegebenen Bestandteilen wird eine 
ELebemasse hergestellt: 

Bestandteile Gewicht spro zent 

Polyisobutylen mit einem .Viskosi- 
tats-Molekulargewichtsmittel von 
36 000 bis 4-5 000 (Plory) (Vistahex 
LM-MS, Exxon) 38,0 

Butylkautschuk mit einem Viskositats- 
molekulargewichtsmittel (Flory) von 
425 000 (Exxon Grad 077) 9,5 

Hochwertiges, extra fein pulveri- 
siertes Guarmehl (Jaguar A-4-0-F, 

Stein Hall Co.) 28,5 
Pektin 19,0 
Baumwol 1 e 5,0 

100,0 

20 1,9 kg Butylkautschuk werden durch 2- bis 5-miniitiges Mischen 
mit einem Kneter zerkle inert. 3,8 kg niedermolekulares Poly- 
isobutylen werden zugesetzt und 2 bis 5 Minuten mit dem Butyl- 
kautschuk vermischt. Anschlies send werden 5,7 kg Guarmehl und 
3,8 kg Pektin in einem Pulvermischer vereinigt. Das erhaltene 
Pulver wird zu dem Gemisch aus niedermolekularem Polyisobutylen 
und Butylkautschuk gegeben. Anschliessend werden 1 kg Baum- 
wolle zugesetzt. Das Vermischen der Bestandteile wisrd bis zur 
Bildung einer homogenen Masse fortgesetzt, wobei das Polyiso- * 
butylen und der Butylkautschuk vollkommen untereinander dis- 
pergiert sind (etwa 10 bis 20 Minuten). Die restlichen 3,8 kg 
des niedermolekularen Polyisobutylens werden sodann zugesetzt. 
Das Mischen wird bis zur Bildung eines homogenen Teigs (etwa • 
1D bis 20 Minuten) fortgesetzt. 



25 



30 



35 



Diese Teigmasse kann extrudiert und gemass Beispiel 1 mit 
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einer Polyetnylenfolie beschichtet werden. 

Beispiele 28 bis 36 

Gemass Beispiel 27 werden unter Verwendung der nacb.steh.end 
angegebenen Bestandteile (in. Gewichtsprozent) weitere er- 
findungsgemasse Klebemassen nergestellt. 
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